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Beschichtungsmittel zur oberf lachenstrukturierten 
Wand- und Deckenverkleidung 

25 Die Erfindung betrifft ein Beschichtungsmittel zur ober- 

f lachenstrukturierten Wand- und Deckenverkleidung im Innen- 
bereich. 

Zur Beschichtung und dekorativen Gestaltung der Oberflachen 
30 von Decken und Wanden in Innenraumen werden bekanntermafien 
verschiedene plastische Beschichtungsmassen in einer mehr 
oder weniger dicken Schicht auf die entsprechenden Flachen 
aufgebracht, urn anschlieJBend mit den verschiedensten 
Werkzeugen bestimmte Oberf lachenef fekte und -strukturen zu 
35 erzeugen. Aufgrund der relativ dicken, pastosen Auftrags- 

schicht ist es jedoch schwierig, die Standf estigkeit sowohl 
der auf getragenen Masse an der Wand oder Decke als auch der 
in der Masse erzeugten Oberf lachenstruktur bis zur Verfe- 
stigung, und zwa3: ohne Abrutschen von der beschichteten 
40 Flache und ohne Rifibildung, zu gewahrleisten. 
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Es ist weiterhin bekannt, die im Rohbauzustand befindlichen 
Wande und Decken mit einem dunnschichtigen Rauhf aserputz 
oder ahnlichen Beschichtungsmitteln auf Kunststof fbasis zu 
verkleiden oder mit Rauhf asertapete zu bekleben, urn ledig- 
5 lich in einer dunnen Schicht eine putzartige Wand- und 
Deckengestaltung zu erzielen. 

■ 

Das Aufbringen von Rauhf aserputz ist jedoch insofern auf- 
wendig, als zuvor samtliche - auch kleinen - Risse und 

10 sonstige Vertiefungen in der zu behandelnden Flache, da es 
ansonsten zu RiBbildungen in dem Beschichtungsbelag kommt, 
durch Spachteln zu verschlieBen sind bzw. bei der ohnehin 
sehr aufwendigen Verarbeitung von Rauhf asertapete eine 
vorherige Grundierung erforderlich ist, AuBerdem ist die 

15 durch Rauhf aserspr it zen erzeugte Wand- und Deckenver- 

kleidung nur mit erheblichem maschinellem Aufwand wieder 
entfernbar, und eine gleichmaBige Oberf lachenstrukturierung 
ist nur schwierig und unter standigem intensivem Ruhren des 
auf zutragenden Materials erreichbar. 

20 

Bei mit Rauhf asertapeten beschichteten WcLnden und Decken 
ist hingegen oftmals eine einheitliche Oberf lachengestal- 
tung aufgrund der zwischen den Tapetenbahnen verbleibenden 
Fugen nicht ohne weiteres erreichbar. Zudem lassen sich 

25 unterschiedliche Strukturen bzw, Kornungen nur mit 

verschiedenen Tapeten- bzw. Rauhfaserputzsorten erzielen. 
Ein weiterer Nachteil der bekannten Beschichtungsmittel 
besteht aufierdem darin, daB deren Aufbringen auf Wande und 
Decken mit einer bestimmten Restfeuchte nicht moglich ist, 

30 sondern ein vorheriges zeit- oder arbeits- und energie- 
aufwendiges Trocknen erforderlich ist. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein Be- 
schichtungsmittel zur dunnschichtigen oberflachen- 
35 strukturierten Wand- und Deckenverkleidung zu entwickeln, 
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daft mit geringem Arbeits- und Materialaufwand auf unvorbe- 
reitete und noch feuchte Flachen aufgebracht werden kann 
und eine gleichmaftige und in der Kornung variable, dekora- 
tive Oberf lachenausbildung bewirkt. 

5 

Erf indungsgemaB wird die Aufgabe durch ein Beschich- 
tungsmittel gelost, dafi aus einem mit veranderbarem 
Luftdruck und in bestimmten Grenzen variabler Konsistenz 
auf die zu verkleidenden Wande und Decken dtinnschichtig 
10 auf getragenen Gemisch aus Cellulosef asern und Wasser sowie 
nicht auf Kunststof fbasis gebildeten Binde- und Farbmitteln 
zusammengesetzt ist . 

Der Grundgedanke der Erfindung besteht mit anderen Worten 
15 darin, daft ein derartiges, aufgrund seines Anteils an 
naturlichen Cellulosef asern in einem bestimmten Bereich 
pastos eingestelltes, faseriges Gemisch unter Anwendung von 
Luftdruck auf die zu behandelnde Flache aufgespritzt wird, 
Kleine Locher und Risse werden spatestens im zweiten 
2 0 Sprit zvorgang mit einer diinnen und faserigen bzw, gewebe- 
artigen und daher dehnbaren Schicht vollflachig abgedeckt. 

In der pastosen Masse vorhandene groBere Luf teinschliisse 
zerplatzen an der Oberfl&che und bilden - ohne Kornungs- 

25 mittel, wie Sagespane, Quarzsande und dergleichen - eine 
gleichmaBig strukturierte, dekorative Flache, In der 
aufgetragenen Schicht verbleibende kleinere Hohlraume 
erhohen die "Atmungsaktivitat" des so ausgebildeten Wand- 
und Deckenbelages • Der auf diese Weise insgesamt erzielbare 

30 hohe Grad der DurchlaBf ahigkeit der Auf tragsschicht 

ermoglicht es, das erf indungsgemaB e Beschichtungsmittel 
auch auf Wand- und Deckenf l&chen mit einer Restfeuchte von 
bis zu 40% aufzutragen, da die Feuchtigkeit auch 
anschlieBend durch die aufgetragene Schicht diffundieren 

35 und die Wand somit nachtraglich abtrocknen kann. Damit 
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werden vor Auftragen des Beschichtungsmittels keine Warte- 
zeiten oder sonstige Aufwendungen fur das Trocknen der zu 
beschichtenden Flachen erf orderlich. Auch der Aufwand ftir 
andere VorbereitungsmaBnahmen zum VerschlieBen von Rissen 
5 und Lochern entfallt. Durch die hohe Elastizitat und 

DurchlaBf ahigkeit des auf getragenen Beschichtungsmittels 
sind auch nachtragliche SpannungsriBbildungen in dem Belag 
ausgeschlossen . 

10 Nach einem weiteren Merkmal der Erfindung liegt der Anteil 
an nattirlichen Cellulosef asern in der Oberzugsschicht etwa 
zwischen 13 und 16%, wahrend der Wasseranteil etwa zwischen 
57 und 69 % liegt. Kunststof f f reie Binde- und Farbmittel 
werden in einer GroBenordnung von 1 bis 2% bzw. 16 bis 27% 

15 zugemischt . 

Durch Anderung der Zusammensetzung, insbesondere des 
Wasseranteils, kann auf die Konsistenz (Pastositat) des 
auf zutragenden Beschichtungsmittels und damit auf die 

20 Oberf lachenstruktur 7 aber auch auf die Elastizitat der 

Oberzugsschicht EinfluB genoramen werden. Gleichzeitig wird 
die Strukturierung {"Kornung") der Oberf lache jedoch auch 
durch den Luftdruck, mit dem das Beschichtungsmittel auf 
die Wand- und Deckenf lachen aufgetragen wird, bestimmt* Es 

25 ist somit mit ein und demselben Beschichtungsmittel eine 
unterschiedliche Wand- und Deckengestaltung erreichbar. 

Weitere Merkmale und vorteilhafte Weiterbildungen der 
Erfindung sind in den Unteransprtichen angegeben. 

30 

Im folgenden wird ein Ausf uhrungsbeispiel der Erfindung 
naher erlautert. 

Ein Gemisch aus nattirlichen, aus Holz oder anderen 
35 Faserpf lanzen gewonnenen Cellulosef asern mit einem Anteil 
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von 14% an der Gesamtmenge wird mit Naturleim in einem 
Anteil von 2% sowie Skologisch abbaubarer Farbe mit einem 
Anteil von 20% unter Zugabe von Wasser in dem verbleibenden 
Anteil von 64 % zu einer Masse mit leicht pastoser, 
5 breiiger Konsistenz verrtthrt, in einen F6rderbehalter 

eingebracht und anschlieliend mit einer Spritzpistole mit 
Hilfe von Druckluft auf die zu beschichtende Wand oder 
Decke aufgetragen. An der Wand- und Deckenflache werden 
zuvor lediglich breite Fugen - vorzugsweise mit dem 
10 gleichen pastosen Mittel - durch Spachteln geschlossen. 

Nach MaSgabe der gewunschten Strukturierung - fein, mittel 
oder grob - wird uber den Luftdruck und die Fordermenge des 
auf zutragenden Beschichtungsmittels eine rauhputzartige 

15 Oberf lachenausbildung mit einheitlicher, nicht 

scharfkantiger "KSrnung" erzielt. Entsprechend dem Zustand 
beispielsweise einer zu beschichtenden Betonflache im 
Hinblick auf Locher und Risse sind maximal zwei 
Spritzarbeitsgange zur Erzielung einer Unebenheiten 

20 schlieftenden, gleichmafiigen Wand- und Deckenverkleidung 
erforderlich. Das Auftragen des Beschichtungsmittels 
erfolgt auf rohbauf ertige Wand- und Deckenf lachen, die eine 
Restfeuchte von 40% aufweisen, d.h. eine vorhergehende 
Trocknung wird nicht vorgenommen. 

25 

Der ttberzug haftet auf alien nichtmetallischen Oberflachen 
und ist mit anderen Farben iiberstreichbar . Andererseits ist 
ein Ablosen mit Wasser oder einfachen mechanischen Mitteln 
(Spachtel) ohne weiteres moglich. Das abgeloste Oberzugs- 

30 mittel kann auf einfache Weise wie Papier entsorgt werden. 
Letztlich wird ein mit geringem Aufwand verarbeitbares, 
kostengtinstiges und auch okologisch vorteilhaftes Beschich- 
tungsmittel zur Verfugung gestellt, das eine dekorative und 
variable Verkleidung von Decken und Wanden im Innenbereich 

35 ermoglicht. 
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Schutzansprilche : 

1. Beschichtungsmittel zur oberf lachenstrukturierten Wand- 
und Deckenverkleidung im Innenbereich, gekennzeichnet 

5 durch ein mit veranderbarem Luftdruck und in bestimmten 

Grenzen variabler Konsistenz auf die zu verkleidenden 
Decken und Wande dunnschichtig auf getragenes Gemisch aus 
Cellulosefasern und Wasser sowie nicht auf Kunststoff- 
basis gebildeten Binde- und Farbmitteln. 

10 

2. Beschichtungsmittel nach Anspruch 1, gekennzeichnet 
durch Anteile an Cellulosefasern von 13 bis 16%, an 
Wasser von 57 bis 69%, an Bindemittel von 1 bis 2% und 
an Farbmittel von 16 bis 27%. 

15 

3. Beschichtungsmittel nach Anspruch 1 und 2, dadurch 
gekennzeichnet, daft die Cellulosefasern aus Holz und 
anderen Faserpf lanzen gewonnene Cellulose sind. 

20 4. Beschichtungsmittel nach Anspruch 1 und 2, dadurch 

gekennzeichnet, daft das Bindemittel ein Naturleim, vor- 

zugsweise ein Kleber auf Cellulosebasis ist. 

5. Beschichtungsmittel nach Anspruch 1 und 2, dadurch 

25 gekennzeichnet, daft das Farbmittel eine okologisch ab- 

baubare weifte bzw. durch Pigmentierungsmittel einfarb- 
bare Farbe ist. 

6. Beschichtungsmittel nach einem der Anspruche 1 bis 5, 
30 dadurch gekennzeichnet, daft seine Konsistenz bzw. 

Plastizitat in Abhangigkeit vom Mischungsverhaltnis 
veranderbar ist. 

7. Beschichtungsmittel nach einem der Anspruche 1 bis 6, 
35 dadurch gekennzeichnet, daft der beim Auftragen auf die 
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zu beschichtende Flache auf das Beschichtungsmittel 
aufgebrachte Luftdruck in Abhangigkeit von der jeweili- 
gen Fordermenge veranderbar ist. 

5 8. Beschichtungsmittel nach einem der Ansprtiche 1 bis 7, 

dadurch gekennzeichnet, daB es beim Auftragen auf die 

■ 

Wand- oder Deckenflache eine die Aufnahme von Luftblasen 
erlaubende Konsistenz aufweist, bei der die Luftblasen 
oder ein Teil von diesen beim Auftreffen auf die zu 
10 beschichtende Flache oberf lachenstrukturbildend mit 

einer dem Rauhputz entsprechenden Kornung zerplatzen. 

9. Beschichtungsmittel nach einem der Ansprtiche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, daS seine an der beschichteten 

15 Flache gebildete Oberf lachenstruktur der einer Vielzahl 

nebeneinanderliegender geplatzter Luf teinschlUsse ent- 
spricht . 

10. Beschichtungsmittel nach einem der Ansprtiche 1 bis 9, 
20 dadurch gekennzeichnet, dafi seine an der Wand- und 

Deckenflache erzielte Oberf lachenstruktur in Abhangig- 
keit von der Zusammensetzung bzw. Konsistenz der 
Mischung sowie seiner F5rdermenge und der beim Spritzen 
eingebrachten Luftmenge bzw. dem Luftdruck variierbar 
25 i s t • 

11. Beschichtungsmittel nach einem der Ansprtiche 1 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet, daft es mit Wasser und/oder me- 
chanischen Mitteln von der Wand- und Deckenflache ab- 

30 losbar ist. 
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